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"Belag zum Dranieren von Wand^- oder Bodenf lachen, 
insbesondere FuBbodenbelag" 



Die Erf indung betrifft einen Belag Z um Dranieren von 
Wand- oder Bodenf lachen, insbesondere einen FuBboden- 
belag, welcher aus einem wasserdurchlassigen gewebten, 
gewirkten oder genadelten, aus Fasern bestehenden 
Obermaterial besteht und mittels Abstandselementen in 
Abstand von der Auf lagef lache gehalten wird. 

Eiii' bekannter FuBbodenbelag dies er Art besitzt auf 
seiner Unterseite ein grobmaschiges Gewebe, das vor 
der Verbindung niit der eigentlichen Matte in Runs ts toff 
getaucht ist. Hierdurch ergibt sich fiir das Untermaterial 
eine netzartige Struktur mit Erhebungen, welche in gleichen 
Abstanden voneinander angeordnet sind . Die Erhebungen 
bilden die Abstandselemente fur den FuBbodenbelag, 
Zwischen den Erhebungen kann das Wasser auf der Unter- 
lage ablaufen. Solche Matten sind insbesondere fiir 
Schwimmhallen, Terrassenbelage od.dgl. geeignet. 
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Ihr wesentlich.er Nachteil besteht darin, daB ihre Fertigung 
aufwendig und sie demzufolge sehr teuer sind. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Belag, 
insbesondere einen Bodenbelag der* eingangs erwahnten Art zu 
schaffen, der die Nachteile des bekannten Belags vermeidet. 
Er soil so ausgebildet sein, daB er auch groBe Wassermengen 
schnell zwischen der Auf lagef lache und dem Obermaterial abfiihren 
kann und besonders preisgunstig herstellbar istr ' 

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelost, daB die 
Abstandselemente aus zapf enartigen Erhebungen bestehen, welche 
aus thermoplastischem Material bestehen und in pastosem Zustand 
auf die Unterseite des Obermaterials in einzelnen Portionen 
aufgebracht sind und nach dem Aufbringen gemeinsam mit dem 
Obermaterial einen WarmetrocknungsprozeB durchlaufen haben, 
wobei die Hohe der zapf enartigen Erhebungen vor der Warme- 
einwirkung raindestens 2 nun betragt. 

Es hat sich als zweckmaBig erwiesen, daB die pastose Masse 
zur Herstellung der zapf enartigen Erhebungen thixotroperi 
Charakter besitzt. 

SchlieBlich schlagt die Erfindung noch vor, daB die zapf en- 
artigen Erhebungen an ihrer Auf standsf lache saugnapf artig 
ausgebildet sind. Durch eine solche Ausbildung wird ein zu- 
satzlicher Rutschsicherungsef f ekt des Belags auf dem FuBboden 
erzeugt. Allein das gummiartige , thermoplastische .Material 
der zapf enartigen Erhebungen bewirkt fur sich genonunen bereits 
eine groBe Rutschsicherheit . 

Der erf indungsgemaBe Bodenbelag soil vor^ugsweise als Belag 
in Badeanstalten, als AuBenteppich oder in anderen Einsatz— 
gebieten verwendet werden, und zwar uberall dort, wo Feuchtig- 
keit ixi.starkem Umfang anfallt, die durch das Vlies auf die 
Unterlage durchflieBt, und von der Unterlage abf lieBen soil. 
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Darrtit diese Aufgabe einwandfrei erfullt werden kann, ist es 
erforderlich, den Bodenbelag selbst hochstrapazierf ahig aus- ■ 
zubilden und die Riickseite'so weit wie moglich of f enzuhalten, 
damit weder der AbfluB noch die Verdunstung des Wassers niehr 
als notwendig behindert werden. 

Bei der erf indungsgemaBen Losung ist bei Verwendung eines 
Vlieses keine irgendwie geartete Unterbeschichtung erforderlich, 
wie sie bei dem bekannten PuBbodenbelag erforderlich ist. Es 
ist vielmehr ein in seinen Eigenschaf ten und seinem Charakter 
praktisch unverandertes Vlies verwendbar, dessen Eigenschaf ten 
durch das Aufbringen der thermoplastischen Abstandsnocken nicht 
beeintrachtigt wird. Zwischen den einzelnen Abstandselementen 
verbleibt ein solch grofler, unabgedeckter Raum, daB Luft und 
Wasser ungehindert durch das Vlies hindurchdringen und abf lieBen 
konnen. In der Praxis hat es sich als besonders zweckmaBig 
erwiesen/ daB das thermoplastische pastose Kunststof fraaterial 
ein Treibmittel enthalt, welches bewirkt, daB im Inneren der 
Abstandsnocken beim Durchlauf en des Warmetrocknungsprozesses 
eine porenartige Struktur entsteht. Mit einer solchen blah- 

^ I fahigen Kunststof f paste lassen sich besonders hohe Abstands- 

^ U " nocken er zeugen . 

Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Obermaterial aus 
synthetischem genadelten Fasermaterial besteht, welches wasser- 
abstoBend ist. Als besonders geeignet haben sich beispielsweise 
genadelte Vliese aus Polyathylen-Fasern oder Polypropylen-Fasern 
erwiesen. 

Als geeignetes Material fur die zapf enartigen Erhebungen hat 
sich eine treibraittelhaltige PVC-Paste oder eine treibmittel- 
haltige Polyathylen-Paste erwiesen. 



Das Auf tragen des pastosen thermoplastischen Materials, erfolgt 
in zweckmaBiger Weise mittels Rakel und umlauf ender Lochblech- 
walze. Durch die Ausbildung der LScher in der Lochblechwalze, 
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beispielsweise durch Variation der Bohrungsdurchmesser f durch 
unterschiedliche Konizitaten, durch den Abstand der Locher, 
durch mehr oder weniger starke Anfasungen lassen sich pastose 
diskrete Portionen auftragen, die in ihrer Form und Zusamraen- 
setzung nach den gestellten Ahforderungen variierbar sind. 
Eine Beeinf lussung der Form, Struktur und Hohe der zapf enartigen 
Erhebungen laBt sich auch durch unterschiedliche Wanuebehandlungs 
prozesse erreichen. In der Zeichnung ist ein bevorzugtes Aus- 
fuhrungsbei spiel der Erfindung dargestellt- 

Es zeigen: 

Fig. 1 einen Ausschnitt aus dem Belag mit nach 
oben zeigender Dnterseite, 

Fig. 2 einen vertikalen Schnitt durch den Belag 
und die Auf lagef ISche. 

Die zapf enartigen Erhebungen 1 sind durch Aufbringen eines 
past5sen Materials auf ein Obermaterial 2 aufgebracht, welches ? 
ein Faservlies ist. Die einzelnen zapf enartigen Erhebungen 
besitzen keine Verbindungsbrucken zueinander. Der zwischen 
der Unterseite des Fafeervlieses und der Auf stands f lache ver- : 
bleibende freie Raum wird also nur geringf ugig durch das 
Vo lumen der zapf enartigen Erhebungen verkleinert. Hierdurch 
ist eine besonders gute Dranagewirkung sichergestellt . Im 
gezeigten Ausf uhrungsbeispiel sind zur Vereinf achung zapf en- 
artige Erhebungen unterschiedlicher Struktur und unterschied- 
licher Gestalt gezeigt. In der Praxis sind zweckmaBigerweise 
auf dem Bodenbelag eines Typs zapfenartige Erhebungen von 
untereinander gleicher Ausbildung vorhanden. 

Die Abstandselemente 1 halten das Obermaterial. 2 in einem 
Abstand von ca. 5 mm von der Auf standsf lache 3. Die Hohe der 
Abstandselemente 1 betragt also ca. 5 mm. 

— Patentanspriiche - 
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Patentanspriiche 



1. Belag zum Dranieren von Wand- oder Bodenf lachen , insbesondere 
FuBbodenbelag, welcher aus einem wasserdurchlassigen 
gewebten, gewirkten, genadelten od.dgl. aus Fasern bestehenden 
Obermaterial besteht, und mittels Abstandselementen in Abstand 
von der Auf lagef lache gehalten wird, d a d u r c h 
gekennzeich.net, daB die Abstandselemente 
aus zapfenartigen Erhebungen (1) bestehen, welche aus 
thermoplastischem Material bestehen und in pastosem Zustand 
auf die Unterseite des Obermaterials <2) in einzelnen Portionen 
aufgebracht sind und nach dem Aufbringen gemeinsam mit dem 
Obermaterial (2) einen WarmetrocknungsprozeB durchlaufen 
haben, wobei die Hohe der zapfenartigen Erhebungen (1) vor 
der Warmeeinwirkung mindestens 2 mm betragt. 

2. Belag nach Anspruch 1, d a d u r c h gekennzeich- 
n e t , daB die pastose Masse thixotropen Charakter besitzt . 

3. Belag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das pastose Material blahfahig ist. 

4 . Belag nach Anspruch 3 , d a d u r c h gekenn- 
z e i c h .n e t, daB das Treibmittel des blahfahigen 
pastosen Materials unter Warmeeinwirkung in einem Of en 
Gas bildet. 
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